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pofymenque permertant I'obtemion d'un film soupie et 
flexible 

L'invention conceme egalement I'utilisaticn c'un tel 
systeme poiymenaue dans une telle composition no- 
tamment cosmetiaue 



Composition comprenant un systeme polymerique et utilisation dudit systeme notamment 
en cosrnetique 
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Description 

La presente invention a trait a une composition notamment ccsmenoie suscectioie c'etre aco icuee sir *a ceau 
ies semi-muQueuses et/ou tes muaueuses. Lacue composition comcrend en pamcuiier jne ospersicn acjeuse ce 
s camcuies ae poiymere fumcgene et peut Stre uttlisee en tant cue procuit ae maauillage 

Les comcositions a aooiiquer sur la peau. les semi-muoueuses et-ou les mucueuses. ce rype rouge a teves ou 
fona ce temt se presemer.t generaiemem sous forme ae stiCK ae cate soupie ou ae oate couiee. e- comorennent ces 
corps gras te s cue des nuiies aes composes oateux et/cu aes cires. et une onase paniculate generaiement ccmocsee 
ae cnarges et ce p.cmenis. 

io Ces compositions, icrsou'elles sent appiiquees sur iedit support presentent toutefois I'mcorvenient ce transferer. 

On entena par ia ie fait cue la composition es: suscept:bie ae se cecoser. au moms en partie. sur certains sucpons 
avec iesqueis eile est mise en contact, tels que par exempie. un verre. jne tasse. un vetement ou ia zieac En se 
ceposant. ladite composition laisse une trace sur leait suppon. 

II s'en suit aonc une persistance mediocre ae la composition sur la peau. ;es semi-muoueuses ou ies muqueuses 
'■s et la necessite de renouveler reguiierement sen application. 

Par atlieurs i'apparition oe traces inacceotafcies sur cenams vetements et notamment sur les cois ce cnemisier 
peut ecaner certaines femmes de I'utilisaticn ae ce type ae maauillage. 

Un autre inconvenient ae ces compositions r esiae aans ie crooleme de migration. On a en effet constate cue 
cenaines compositions avaient tendance a se propager a I'inteneur aes nduies et/ou aes naes ae ia peau. aans ie cas 
20 aes fonas ae tetnt. dans les nduies qui entoureni les levres, aans ie cas aes rouges a levres. cans ;es dus ae la oaupiere 
dans ie cas aes iaras a paupieres. On a egalement constate, dans ie cas nctamment des fards a paupieres. I'apparmon 
de stries dans le maquiltage. generees par les mouvements des paupieres. On a encore constate aue les eye-iiners 
pouvaient egalement couler. Tous ces phenomenes engendrent un effet inesthetique que Ten souhaite Dien evidem- 
ment eviter. 

2S Depuis plusieurs annees. de nombreux cosmeticiens se sont interesses aux comoositions cosmetiaues. rotam- 

ment de rouge a levres ou de tond de temt 'sans transfer!'. Ainsi. il a ete envisage des compositions de rouge a levres 
'sans transfers contenant ae 1 a 70% en poids de resine liquide de silicone a motifs repetitifs silicates de 10 a 9S°'o 
en poids d'une nuiie de silicone volatile et des charges pulverulentes. Toutefois. le film obtenu sur les evres apres 
evaooration ae I'hLile de silicone presente I'inconvenient de devenir mconfortable au cours du temps (sensation de 

:o dessechement et ae tirailiement). 

On connait egalement aes rouges a levres 'sans transfert' contenant une silicone volatile et une resine de silicone 
comportant une cnaine esterrfiee oendante ayant au moms 1 2 atomes de caroone. ie film de rouge a levres presente 
notamment t'mconvenient de manquer de contort a I'applicauon. en pariicuiier d'etre troo sec Ainsi. d'une mamere 
generaie. 1'associatior d'nuiles votatiles avec certains composes silicones permei d'ootenir un resultat 'sans transfer^ 

- T 5 satisfa sant. Toutefois. les films obtenus apres application de ces compositions et evaporation des voiatils presentent 
neanmoms I'inconvenient d'etre relativement mats, et conouisent ainsi a un maquillage peu onliant 

il subsiste cone le besom d'une composition cosmetique qui :ransfere peu ou pas du tout, cest-a-dire d'une com- 
position 'sans transfert'. tout en pessedant de bonnes propnetes cosmetiques. et en particuiier permettant I'obtention 
d'un film qui oeut etre. at cr.oix. plus ou moms bnllant. 

-o La presente invention a pour but de proposer une composition qui permet c'ottenir un film ae tres bonne tenue. 

qui ne transfere pas et ne tache pas un support avec lequel il seran en contact, et qui ne migre pas au cours du temps, 
tout en permettant d'obtenir un maquiilage et/ou un film bnllant. 

Ainsi. un ob|et de I'mvention est i'utiiisation aans une composition susceptible d'etre appliquee sur la oeau. les 
semi-muqueuses et/ou les muaueuses. d'un systeme poiymenque comprenant une dispersion aqueuse ae pantcuies 

J 5 ae poiymere filmogene. leait systeme poiymenque permettant I'obtention d'un film ayant un module de Young inteneur 
a environ 200MPa. 

Un autre ocjet de I'invention est I'utiiisation pour maquiller. proteger et/ou trarter non :ne"rapeutiquement ia peau. 
les semi-muqueuses el/ou tes muqueuses. en particular les levres Ou visage, audit sysieme poiymenaue ou d'une 
composition e comprenant. 

so un autre objet est I'utiiisation pour la fabrication d'une composition destmee a trader therapeuttquement la peau. 

les semi-muqueuses et/ou les muqueuses, en particuiier les levres au visage, audit systeme poiymencue ou d'une 
composition ie comprenant. 

Up autre objet est une composition susceotible d'etre appliauee sur la peau. les semi-muaueuses et/ou les mu- 
queuses. notamment une composition do rouge a levres sans transfert. comprenant un systeme poiymenque qui com- 
fi prend une aispersion aqueuse de particules ae poiymere filmogene. Iedit systeme poiymenque permettant I'obtention 
d'un film ayant un module ae Young infeneur a environ 200 MPa. 

On a constate que la composition seion I'invention est facilement applicable et s'etale aisement et unrformement 
sur la peau. les semi-muqueuses et les muqueuses. en particuiier sur les levres du visage 
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La composition selon {'invention trouve notamment une application carticulierement mteressanie cans ie ccmame 
du som et/ou du maquillage de la oeau. des muqueuses et/ou oes semi-muaueuses On entena notamment oar mc- 
cueuse. ta partie interne de la paupiere mteneure: parmi .es semi-muqueuses on entend plus camcui erement <es 
ievres du visage. 

La composition selon invention Dermet I'obtention d'un fiim nomogene. aui presente ure tenure legere e: reste • 
cor.fcnabie a ccner tout au ionc ce la jcurnee Le firm n'est pas au tout cciiant. tout en etant mou souoie eiasticue 
et fiexicie sur la peau: ii suit les mouvements cu suooort sur leouei li est aepose. sans se craqueier evou se cecciie- 
:i achere notamment partaitement su- ies ievres du visage. 

•-a composition selon rmvention trouve une apoiicat;on toute panicuiiere dans le aomame ces crocuits ce maouillage 
ces ievres du visage, notamment en tant que rouge a ievres Elie trouve egalement une autre aocncation avantageuse 
cans ie domame des eye-liners. 

D'autre pan. le film obtenu peut etre tres bnllant. ou plus ou moms mat. se^on la nature ces const:tuants ce .a comco- 
siticn. d'ou une gamme plus etencue de produits de maaullage. bnliants ou mats au choix. 

La composition selon I'invention comprenc aonc un systeme poiyrrerique qui comprend au mc:ns une aiSDersion 
aqueuse de pamcules de poiymere filmogene. Parmi les poymeres filmogenes utilisables dars ie cadre ae !a presente 
invention, on peut citer les polymeres syntnetiques. de type poiyconcensat ou de type raaicaiaires les poiymeres 
congine natureile. et teurs melanges. 

On peut ainsi citer. parmi les poiycondensats.les poiyurethannes anioniques. cationiques. ncn ioniques ou am- 
pnoteres. les poiyuretnannes-acryiiques. les poiyurethannes-ooiyvmyipirroiioones. les pciyester-poiyurethannes ies 
poiyetherpolyurethannes. les poiyurees. les polyuree/poiyurethannes. et leurs melanges. 

Le polyurethanne peut etre, par exemole, un copotymere polyurethanne. polyuree/'urethanne ou polyuree. aliohatique 
cycloaliphatique ou aromatique. componant, seule ou en melange. 

au moms une sequence d'origme polyester aliphatique lineaire ou ramifie et/ou cycloalionatique et/ou aromatique. 
ei/ou 

au moms une sequence d'origme polyether anphatique et'ou cycloaliphatique et/ou aromatique. et/'ou 

au moms une seouence siliconee. substitute ou non, 'amifiee ou non. par exempie poiydimethylsjlcxane ou po- 

lynetnylpheny:siioxane. et/ou 

au moms une sequence comportant des groupes fluores 

Les poiyurethannes tets Que definis oans I'invention peuvent etre egalement obtenus a partir ae polyesters, ramifies 
cu nor. ou d'alkydes componant des hydrogenes mobiles que Ton modifie par reaction avec un diisocyanate et un 
compose organique difonctionnel .par exempie dihydro, diammo ou hydroxyamino). componant en pus soit un grou- 
pement acide carboxylioue ou carcoxylate, soit un groupement acide sulfonique ou sulfonate, soit encore un grouoe- 
ment amine temaire neutrahsabie ou un groupement ammonium quaternaire. 

Cn peut egalement citer les polyesters, les polyesters amides, les polyesters a chaine grasse. les potyamides. et 
ies -esmes eooxyesters. 

Les polyesters peuvent etre obtenus. de facon conrue par polycondensation de diaodes a;iphatiques ou aroma- 
tiques avec oes diols aliphatiques ou aromatiques ou oes polyois. Comme diacides aliphatiques. on peut utihser i'acide 
succmcue. I'acide gtutarique. I'acide adipique. I'acide pimelique. racide subenque ou .'acide sebacique. Comme dia- 
ciaes aromatiques. on peut utiliser i'acide terephtalicue ou i'acide tsophtalique. ou bien enccre un derive tei que ran- 
hydrtae phtalique. Comme diols aliphatiques. on peut utiliser I'ethylene glycol, ie propylene glycol, le diethylene glycol, 
ie neopentyl glycol, le cycfohexane dimethanol. le 4.4'-(1 -methylpropylidene)bisphenol. Comme polyois. on peut utiliser 
ie glycerol, le pentaerythrrtoi. le sorbitol, le tnmethyiol propane. 

Les polyesters amides peuvent etre obtenus de maniere analogue aux polyesters, par poiyconaensation ae dia- 
cides avec des diamines ou aes ammo alcoois. Comme diamine, cn peut utiliser i'ethylene diamine, rnexamethyle- 
neaiamme. la meta- ou para-pnenyiene diamine. Comme ammoalcool. on peut utiliser la monoethanotamme. 

Comme monomere poneur de groupement anionique pcuvant etre utilise lors de la pciyconoensation. on peut 
cite r par exempie I'acide dimethylol propcnique. i'acide :nmetlrtique ou un derive tel que I'anhydnde tnmeltitique le sel 
de sodium de I'acide sulfo-3 pentanediol. le sel de sodium de I'acioe 5-sulfo 1 .3-benzenedicarboxylique. 

Les polyesters a chaine grasse peuvent etre ooienus par I'utiiisation de diols a chaine grasse lors de la polycon- 
densation. 

Les resines eooxyesters peuvent etre obtenues par polycondensation d'acides gras avec un cor.densat aux ex- 
tremnes a. <o - ciepoxy 

Les pofymeres de type radicaiaires oeuvent etre notamment des porymeres. ou des copolymers, acryhques et/ 
ou vmyiiques. On utilise de preference oes polymeres radicaiaires anicnicues. 

Comme monomere porteur de groupement anionique pouvant etre utilise lors de la polymerisation radicalaire. on 
c-eut ccer i'acide acrylique. I'aciae methacryiique. i'acide crotonique. i'anhydnde maieique. i'acide acryiamido-2 methyl- 
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2 propane suifonigue. 

Les poiymeres acryliques peuvent resulter de la ccporymensation de monomeres chcisis oarmi es es:er$ eicu 
les amiaes de I'aade acrylique ou ae I'aciae methacryiiaue Comme exemole de monomeres de type ester, on ceut 
ctter le methacryiate de methyie. ;e methacryiate d'ethyie. le memacrylate ae Dutvie. te methacryiate d'lsobutyie 'e 
5 memacrylate d'etnyl-2 hexyie te methacryiate de lauryle Comme exemoie de monomeres ae tyoe amice, on peut 
cite* le N-t-Dutyi acryiamide et le N-t-octyl acryiamtae 

On utilise de preference des poiymeres acrylicues obtenus par cooolymensatton ae monomeres a msaturanon 
ethylemaue contenant aes grouoements hydrophles. ce preference de nature non tcnicue tels Que i'acryiate d'hy- 
crcxyethyle. I'acryiate ae 2-hyaroxypropyle. le methacryiate d'hydroxyethyie. le methacryiate ae 2-hyaroxypropyie 
jo Les poiymeres vinyiiques peuvent resulter ce I'homooolymensation ou ae la cooolymensation ae monomeres 

cnoisis parmi ies esters vinyiiques. le styrene cu le butadiene. Comme exemple d'esters vmyhcues. on peut oter 
I aceta-e ce vinyie. le neodecanoate de vmyie. le pivalate de vinyle. le oenzoate ae vmyle et le t-outyl benzoate ae vinyle 

On peut egalement utiiiser aes copolymeres acryliques/silicones. ou encode des copolymeres nrtrocelluiose/acryh- 
cues. 

•s Les poiymeres d'cngme naturelle. eventueilement modifies, oeuvent etre choisis parmi la resine shellac, la gomme 

ae sandaraque. les dammars les elemis. les copals, les derives ceiluiosicues, et leurs melanges. 

On peut encore c;ter les poiymeres resultant ae la polymerisation radicaiaire d'un ou plusieurs monomeres radi- 
caiaires a I'inteneur et/ou pameilement en surface, ae particuies preexistantes dau moms un polymere cnoisi dans le 
groupe constitue par ies polyur^mannes. ies ooryurees. les polyesters, les polyesteramiaes et/ou ies aikyaes Ces 

20 poiymeres sont generalement appeles poiymeres hydrides. 

La dispersion aqueuse comprenant un ou plusieurs poiymeres filmogenes peut Stre prepare par I'homme du 
metier sur base de ses connaissances generates. Afin d'ameliorer le caractere fiimogene d'un polymere, oar exemple 
en abaissant sa temperature de transition vrtreuse. ii est possible d'ajouter a la dispersion un agent ae coalescence, 
qui peut Stre choisi parmi les agents de coalescence connus. Dans ia presente aescription. on entend par'dispersion 

25 de polymere fiimogene*. une dispersion susceptible de former un film, comprenant ou ne comprenant pas cfagent de 
coalescence 

La teneur en matiere seche desdites dispersions aqueuses selon la presente invention peut etre de I'ordre de 
5-50% en poids. et de preference 30-40%. 

La composition peut comprendre i -60% en poids, de preference 5-40% en poids de matiere seche de poiymeres 
30 filmogenes 

La taille des pamcules de poiymeres en dispersion aqueuse peut stre compnse entre 10-500 nm. et est ce pre- 
ference comprise entre 20 et 150 nm. ce qui permet d'cbtenir un film ayant une brillance remarquable. 

Afin de realiser la presente invention, il est done necessaire aue le systeme polymenque permette I'obtention d'un 
film sur le support sur lequel il est depose. Ledit film doit avoir, dans les conditions de mesure definies avant les 
is exempies un module de Young inferieur a environ 200 MPa. de preference inferieur a environ " 00 MPa. et preferen- 
tiellement inferieur a £0 MPa. 

D'autre pan. dans un mode de realisation prefere. 'edit systeme polymenque peut etre choisi de maniere a per- 
menre I'obtention a'un film ayant 

<*o une elongation supeneure a environ 200%. et. de maniere preferentielle. superieure a 300%, et/ou 

une durete nfeneure a 110. de preference inferieure a 70. plus preferentiellement inferieure a 55 

Les methodes de mesure d'elonganon. de durete et du module de Young (module d'eiasticit6) sont decntes avant 
ies exempies. 

-5 Afin c'ootenir le module de Young, et eventueilement la durete et/ou I'eMongation, souhaites. le systeme polyme- 

nque selon invention peut comprenore. en plus de la dispersion aqueuse de pamcules de polymere fiimogene. un 
compost susceptible d'mfiuencer cette ou ces caracteristiques. a savoir un agent piastifiant. Ledit agent plastrfiant 
peut etre choisi parmi tous les composes connus de I'homme du metier comme etant susceptibles de remplir la fcnciion 
recnerchee. Cet agent peut etre hydrosoiuble ou insoluble dans Ceau et peut eventueilement se presenter sous forme 

so de dispersion aqueuse. 

En paniculier. on peut crter. seuls ou en melange, les piastifiants usuels. tels que: 

les glycols et leurs derives tels que .e ciethyiene glycol ethylether. le diethylene glycol methylelher. le diethylene 
glycol butylether cu encore le diethylene glycol hexylether. ('ethylene glycol ethylether, ''ethylene glycol butylether. 
Methylene glycol hexylether; 
les esters de glycerol. 

les derives de propylene glycol et en particulier <e propylene glycol phenylether. le propylene glycol diacetate. le 
dipropylene glycol butylether. le tnpropyiene glycol butylether. le propylene glycol methylether, le dipropylene glycol 
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ethyiether le tnpropylene glycol methylether et le Methylene glycol methylether. le prooyiere gtycd burviether 
ces esters d'acides notamment camoxyhques. tels cue des citrates, aes phtaiates oes adipates ces ca-oonates 
ces tartrates, aes phospnates. aes sebacates. 

ces cenves oxyenylenes tets cue les nuiies oxyethyienees. notamment les huties vegetates teiies cue I'huiie ce 
s ::c r.. es huiies de silicone. 

ces cciymeres hydrosoluDies ou en dispersion aoueuse. ayant ur.e temoerature ae transition vitreuse faibie. m- 
f er;eure a 25 3 C. de preference infeneure a 15'C. 

_a auantite d'agent plastifiant oeut etre choisie par I'homme du metier sur case ce ses connaissances generates 
•0 ce maniere a ootenir un systeme poiymencue conauisant a un film ayant les propnetes mecanicues sou"saitees. tout 
en conservant a la composition aes propnetes cosmetiquement acceptaoies. 

La composition peut en outre comprendre au moins un colorant nyorcsolubie evou au moms un cigmert. utilises 
ce maniere usuelie dans le domame de la cosmetique et du maquillage. Par pigments, il taut comprendre aes paricules 
oiancnes ou coiorees. minerales cu crganiques. msolubles dans le milieu, aesttnees a colorer et/ou ooacifier ia com- 
: $ position. Les pigments peuvent etre presents dans la composition a raison de 0-20% en pcids de la composition finale, 
et de preference a raison de i -5%. Us peuvent etre olancs ou coiores. mtneraux et/ou organiques. ce taiiie usuelie ou 
nanometnque. On peut ater. parmi les pigments et nanopigments mmeraux. les oxyaes ae ti:ane. de zirconium ou ae 
cenum. ainsi que les oxydes de ztnc. de fer ou ae chrome. ie oleu fernque. Parmi les pigments organiques on peut 
citer le ncir de carbone. et les .aques ae baryum, strontium, calcium, aluminium. Parmi les colorants nyarosoiuoies 
zc on peut ater les coicrants usueis du domame considere tels que .e sel disodique de ponceau, le sei disodiaue au vert 
d'alizanne. le jaune de quinoleine. le sel trisodique d'amarante. le sel disodique de tanrazine, le sel monosoaique de 
rnodamine. le sel disodique de fuchsine. la xanthophylle. 

On peut egalement ajouter dans la composition selon I'invention tout addrtil connu tel que des agents epaississanls, 
par exemple aes argiles. des gommes. des silices. les derives celluiosiques. un polymere synthettque tel qu'un poly- 
ps mere acrylique ou un polymere associatif de type polyurethanne; une gomme naturelle teile que la gomme xanthane: 
ces agents d'etalement: des dispersants: des conservateurs des agents antimousses: des agents mcuillants: des 
filtres U V aes parfums: des charges; des actifs cosmetiques ou pharmaceuiiques: des hydratants des vitamtnes et 
'eurs derives: des matieres biologiques et leurs derives Bien entendu I'homne du metier veiliera a choisir ce ou ces 
eventuels aadftits et/ou leur quantity de maniere telle que les propnetes avantageuses ae la composition selon Pin- 
20 vention ne soient pas. ou substantielfement pas. alterees par I'adjonction envisagee. 

Le pH de la composition finale obtenue est de preference infeneur a 9. Cette composition doit bien entendu etre 
apte a se deposer sur un suDport :el oue la peau. les muqueuses et/ou les semi-muqueuses 

La composition selon I'inventicn peut se presenter sous forme fluiae. gelifiee, semi-solide. pate soude vcire solide 
telle que de stic* ou baton. 

-•i =ile irouve en partculier une applicauon en tant que produit de maquillage. notamment en tant que rouge a ievres. 
rend de temt. faro a joues ou tard a paupieres. ou encore eye-liner. On peut egalement envisager ure application cans 
\b aomaine ces compositions ae soin. aes compositions solaires ou autobronzantes. des compositions dermatologi- 
ques ou encore aes compositions pharmaceutiques a apoliquer sur la peau. les semi-muqueuses et/ou les muqueuses. 
L'invention est iilustree plus en detail dans les examples suivants. 

JO 

A/ Mesure de Telonqation 

L'elorgauon du film obtenu est mesuree selon la norme ASTM Standards, volume 06.01 D 237C-92 'Standard Test 
Method for Tensile Properties of Organic Coatings'. 

-s 

3/ Mesure de la Ouret6 

La durete du film est mesuree selon la norme ASTM D-43-66. ou la norme NF-T 30-016 (octobre 1931). a I'aide 
d'un pendule de Persoz. 

- : o Le film depose sur le suppon doit avcir une epaisseur d'environ 300 microns avant sechage. Apres sechage pendant 
24 heures. a 30°C et sous une humiaiie relative de 50%. on obtient un film ayant une epaisseur c'environ 100 microns; 
on mesure aiors sa durete a 3C°C et 50% d'humidite relative 

2: Mesure du module de Young fou nodule d'elasticite) 

S3 

Le module de Young (module d'elasticite) est mesure selon la norme ASTM Standards, volume 06.01 C 2370-92 
'Standard Test Method for Tensile Propemes of Organic Coatings' 

Le film depose sur le support dort avoir une epaisseur d environ 300 microns avant sechage Apres sechage pendant 
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7 jcurs a 21 °C et sous une numidne reiauve ce S0^*. on ootient un fun ayant une epaisseur a envircn iCC microns 
Les ecnantiHons mesures om une largeur ce 5 mm et une epaisseur ae 100 microns La atstarce en;re ies mors est 
oe 25 mm. La Vitesse de traction est de 1000 mm oar minute 

Cans ie cadre ae I'exempie 1. on ettectue egaiement une mesure ocur une Vitesse ae traction ce *0 mm car minute 
Exemcie i 



On prepare aes disoersions aaueuses comprenant differents ooiymeres. On aepose la comoosmon sur un supDon 
ce maniere a former un film. On mesure le module oe Young au film cotenu et I'on aopreae la tenue au film sur ies 
'0 ievres. Le module ae Young es: mesure pour aeux viesses ' 10 mm/mmuie et 1000 mm par minute 
On ootient les resultats suivants 





=ofymere 


Mcduie de Young (MPa) 
1000 mm / mm 


Module ae Young (MPa) 
10 nm / mm 


Appreciation visue-le 




Polyurethanne 1 
SANCURE 2050 


434 


553 


se craquele tres vite au 
miheu des ievres: se 
decolle sur les cdtes 


20 


Polyurethanne 2 
SANCURE 315 


370 


501 


se craquele au milieu' se 
decolle apres queique 
temps sur les cotes 




Polyurethanne 3 
SANCURE S98 


217 


341 


se craquele un pej a j 
milieu: se decolle 


25 


Polyurethanne 4 
NEORE2 P981 


163.1 




long a craqueier: ne se 
decolle pas sur les cotes 




Polyurethanne 5 
SANCURE 378 


751 


46.9 


tres long a craqueier: ne 
se decode pas 


20 


Poiyurethanne 6 
SANCURE 561 


44.3 


16.1 


ne se craquele pas: ne se 
decolle pas: tres souple 




Polyurethanne 7 
SANCURE 2255 


5.5 


9.8 


long a craqueier: ne se 
decolle pas sur les cotes 


25 


Les poryurethannes 1. 2 et 4 sont des polyuretnannes/poly esters 
Les polyurethannes 5 et 6 sont des polyurethannes/pofyethers. 



On constate done que Ton obtient un film adequat. ayant une bonne tenue et reiativement souple. lorsque le 
poiymere permet I'obtention d'un film ayant un module de Young mferieur a environ 200 MPa. mesure a une vitesse 
de 10C0 mm par minute. Ceci corresoond a un module mferieur a environ 340 MPa mesure pour une Vitesse de 10 
mm / minute. 



Exemole 2 

w5 On prepare un eye-liner ayant la composition suivante : 

dispersion aqueuse de polyurethanne (module ae Young 44.3 MPa a 1000 mm/mm) 95 g 
pigment 2 g 

agent plastifiant (glycerine) 1.25 g 

so 

On ootient une composition facile a appliquer sur le contour ae loeil. qui donne un trait satine et aui ne transfert pas 
et ne coule pas. 

Exemple 3 

55 

On prepare un rouge a ievres ayant la composition survante : 

dispersion aqueuse ae polyurethanne (module ae Young : 75 MPa a 1000 mrrvmin) 95 g 
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pigment ig 

agent piastifiant (glycerine) 1 25 g 

Cn cotient une composition facie a aoohauer sur les evres e fiin cotenu est tres bniiani ii ne transfer cas ei 
s re rr.tgre pas ians ies ricuies: il resisie cien e! sun ie mouvement ces ievres 

= xemcle -* cont-e-exemole 

On prepare un rouge a evres ayant la ccmposrtion suivante 

:0 

dispersion aqueuse de polyuretnanne ;mcaule ce Young = 434 MPa a 10OC mm/mini 95 g 
pigment ig 

agent piastifiant (glycerine) 1 .25 g 
■$ On obtient un film qui craquele tres rapidement apres sor application sur les Ievres. 



Revendications 

1 . Utiisation dans une composition susceptible d'etre appliquee sur la peau. les semi -muque uses et/ou !es muqueu- 
ses. d'un systeme polymerique comorenant une Dispersion aqueuse de particuies de polymere filmogene. ledrt 
systeme polymerique permettant I'obtention d'un film ayant un module de Young infeneur a environ 20C MPa. 

2. Utilisation sour maquiller. proteger et/ou trailer non theraoeutiquement la peau. les semi-muaueuses ev'ou les 
muqueuses. en particulier .es Ievres du visage, d'un systeme polymerique ou d'une composition le comprenant. 
ledrt systeme comprenant une dispersion aqueuse de particuies ae polymere filmogene et permenant I'obtention 
d'un film ayant un module ae Young infeneur a environ 200 MPa. 

3. Ut. Iisation pour la fabrication d une comoosition destmee a traiter therapeuttquement la peau les semi-muoueuses 
et/ou les muqueuses. en particulier les Ievres du visage, c'un systeme polymerique ou d'une comDosition le com- 
prenant. ledit systeme comprenant une disperson aqueuse de particuies de polymere filmogene et permettant 
i'obtention d'ur film ayant un module de Young infeneur a environ 200 MPa. 

4. utilisation selcn I'une des revendications precedentes. afin d'obtenir un film de tres bonne tenue et/ou qui ne 
transfere pas et/ou qui ne migre pas et/ou qui ne tache pas. 

5. Ut iisation selon I'une des revencications precedentes afin d'obtenir un film scupie et/ou elasnque et/ou flexible 
su- la peau et/ou un riim qui suit les mouvements de la peau et/ou ne se craquele pas et/ou ne se decolle pas. 

6. Utilisation selon I'une des revendications precedentes. afin d'obtenir un film bnllant. 

7. Utilisation selon I'une des revendications precedentes. dans laquelle le polymere filmogene est choisi parmi les 
ociyurethannes. les polyurethannesacryhaues. les potyurethannes-poryvinyipirrolidones. ies polyurees. les poly- 
ureepoiyurethannes. les poiyester-polyurethannes, ies poiyetner-polyurethannes. les polyesters les polyesters 
amides, ies polyesters a chains grasse. les poryamides. ies resmes epoxyesters: les poiymeres. ou copolymeres. 
acryliques evou vmyiiques; les copolymeres acryiiques-siiicone. ies copolymeres nitroceliulose-acryhques: les oo- 
lyneres d'ongme naturelle. eventueilemert modifies; les derives ceiiuiosiques: les poiymeres resultant ae la po- 
lymerisation radicalaire d'un ou plusieurs monomeres raoicalaires a I'inierieur et/ou paniellement er surface, de 
particuies preexistantes d'au moms un polymere cnoist dans le groupe constrtue par les poiyuretnannes. les oo- 
•yurees. les polyesters, ies poiyesteramides et/ou les alkydes; et leurs melanges. 

8. Ut Iisation selon I'une des 'evendications orecedentes. dans laquelle les particuies de poiymeres en cispersion 
aqueuse ont une taille comprise entre :0-50C nm. de preference comonse entre 20 et 150 nm. 

9. Ut hsauon selon I'jne des revendications precedentes. dans laquelle la composaion comprend 1-60% en poids. 
de preference 5-40% en poias de matiere seche de polymere filmogene. 

10. Utilisation selon I'une des revenoications precedentes. dans laquelle le systeme poiymenoue permet I'obtention 



-5 



so 



icocc <£= :ezc?i*4v_, 
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d'un f;lm ayant un module de Young mfeneur a environ 1G0 MPa. ce preference infer eu' a environ =0 MPa 

11. Utilisation seion I'une des revenoications precedentes. aans laoueiie le systeme polymericue pe*met 'ootennon 
d'un film ayant une elongation suoeneure a environ 200%. ce preference supeneure a 300% euou ayant une 

5 aurete mfeneure a 1*0. de preference mfeneure a 70. plus preferentiellement mfeneure a 55 

12. Utilisation seton rune des revendicaticns precedentes. cans laquelle ie systeme ootynencue comprenc en outre 
un agent plastifiant. 

to 13. Ut lisation seion la revendication 1 2. dans laquelle .'agent plastrfiant est cncisi parmi ies glycols et leurs derives 
les esters de glycerol: ies derives de propylene glycol: des esters d'aaaes tels que aes c;ua;es ces pntaiates 
ces adipates. des carocnates ces tartrates, des phosohates. des sebacates. aes derives cxyethyienes :eis cue 
aes huiles: aes poiymeres hycrosolubles ou en dispersion aqueuse. ayant une temperature de transition vitreuse 
faiole mieneure a 25*C. de preference mfeneure a 15'C: et leurs melanges. 

is 

14. Utilisation seion rune des revenoications precedentes. dans laoueiie la composition comprenc en outre au mcms 
un colorant nydrosoluDle evou au moms un pigment. 

15. Utilisation seion la revindication 14. dans laquelle le pigment est present a raison oe 0-2C% en poids dans \a 
20 composition finale, de preference a raison ae 1-5% en poias. 

16. Utilisation seion I'une des revenoications 14 a 15. dans laquelle le pigment peut etre choisi parmi les oxydes de 
titane, de zirconium ou de cerium, les oxydes de zinc, de ter ou de chrome, le bleu fernque. le noir de carbone. 
les laques de baryum. strontium, calcium, aluminium: et leurs nanopigments. 

25 

17. Utilisation seion la revendication 14. dans laquelle le colorant hydrosolubie est choisi parm le sei disodique de 
ponceau, le set disodique du vert d'alizarine. e jaune de quinoieine. le set tnsodique d'amarante. te sel disodique 
de taruazine. le sel monosodique de modamme. ie sel disodique de fuchsine. ta xanthopnylle 

so 18. Utilisation seion I'une des revindications precedentes. dans jn aroduit de maquillage tel qu'un rouge a levres. un 
fond de tern:, un fard a joues ou lard a paupieres. un eye-liner: dans une composr.ion ce som: dans une composition 
solaire: dans une composition autobronzante. 

19. Composition susceptible d'etre appliquee sur la peau. les semi-muqueuses et/ou les muqueuses. comprenant un 
j5 systeme polymerique qui comprend une dispersion aqueuse de particules de polymere filmogene. ledit systeme 

polymerique permenant I'obtention d'un film ayant un mocule de Young mfeneur a environ 200 MPa. 

20. Composition seion la revendication 19. iadite composition oermettant apres app.ication i'obtention d'un film de tres 
bonne tenue evou qui ne transfere pas et/ou qui ne migre pas et/ou qui ne tache pas. 

40 

21. Composition seion I'une des revendications 19 a 20. Iadite composition permettant apres application I'obtention 
d'un f:lm bnllant. 

22. Composition seton I'une des revendications 1 9 a 21 dans laoueiie le polymere filmogene est choisi parmi les 
■>5 poiyuremannes, les polyurethannes-acryliques. les potyurethannes-poiyvinylpirrolidones. les poiyurees, les poiy- 

uree-polyuretnannes. ies polyester-poly urethannes, ies potyether-poiyurethannes. ies polyesters, les polyesters 
amides, ies polyesters a cnaine grasse. les poryamides. ies resines epoxyesters: ies poiymeres. ou copolymeres. 
acryliques et/ou vinyliques: les co-polymeres acryhques -silicone, les copolymeres nitrocellulose-acryliques: les 
poiymeres d'ongine natureile. eventuellement modifies, les derives ceilutosiques. les poiymeres resultant de la 
so polymerisation radicalaire d'un ou plus<eurs monomeres radicalaires a I'interieur et/ou pamellement en surface. 

de parttcules preexistantes d'au moms un polymere choisi dans le groupe constitue par les polyurethannes. les 
poJyurees, les polyesters, les poiyesteramides et/ou les alkydes; et leurs melanges 

23. Composition seion i'une des revendications 1 9 a 22. dans laquelle les particules de polymere en dispersion aoueu* 
" se ont une tailie comprise entre 10-500 nm. oe preference comprise entre 20 et 150 nm. 

24. Composition seion I'une des revendications 19 a 23 comprenant 1-60% en poids. de preference 5-40% en poids 
ce matiere seche de porymere filmogene. 



8 



BNS0OCID <== :8207ft4A' J_> 



EP0 820 764 Al 



25. Composition selon I'une des revendications t 9 a 24. dans laouelie le systeme poiymerioue oernet rootenncr. c'un 
film ayant un module ae Young mfeneur a environ iCO MPa oe ©reference nfeneur a environ £0 MPa 

26. Composition selon I'tne des revindications 1 9 a 25. dans laouelie le systeme potymenaue permet i'cotenticn c'un 
filn ayant une elongation supeneure a environ 200%. ae oreference suoeneure a 300%. et/ou ayant une ourete 
mferieure a *i0 oe preference mferieure a 70. plus oreferentiellemem mferieure a £5 

27. Compos tion selon Tune des revendicaiions 1 9 a 26. dans laqueile le systeme potymericue comorenc en outre un 
agent plastifiant. 

28. Composition selon la revendication 27. dans laqueile Pagent plastifiant est cnoisi parmi les glycols et leurs derives 
les esters de glycerol: les derives de propylene glycol: des esters d'actoes tets que oes citrates ces pntaiates. 
ces adipates. des carbonates, des tartrates, des phosohates. des seoacates: des derives oxyethytenes tels Que 
ces huiles: des polymeres hycrosoiubles ou en aiscersion aqueuse. ayant une temperature ae transition vitreuse 
laole mferieure a 25*C. de preference mferieure a 15'C: et leurs meianges. 

29. Composition selon rune des revendicaiions 19 a 23. comprenant en outre au moms un colorant hyarosoiuoie ev 
cu au moins un pigment. 

30. Composition selon la revendication 29. dans laqueile les pigments sont presents a raison de 0-20% en poids. et 
de preference 1-5% en ootds. 

31. Composition selon I'une des revendications 29 a 30, dans laqueile les pigments sont choisis parmi les oxyoes de 
mane, de zirconium ou de cerium, les oxyaes de zmc. de fer ou de chrome, le bleu fernque. le noir ae catone. 
les iaques de ban/urn, strontium, caicium. aluminium; et leurs nanopigments. 

32. Composition selon la revendication 29. dans laqueile le colorant hydrosoiuble est choisi parmi ie sel disodique de 
ponceau, le sel disocique du vert d'alizanne. « jaune ce qumoieine. le sel tnsodique d'amaranre. le sel disodique 
de tartrazine. le sel monosodique de modarnine. le sel disoaique de fucrsme. ia xanthophylle 

33. Composition selon I'une des revendications 19 a 32. destinee a maquiller. proteger et'ou trailer la peau. les semi- 
muqueuses. et/ou les muqueuses. 

34. Compos tion selon I'une des revendications '9 a 33. se presentant sous la forme d'un produi: de maquillage tel 
cu'un rouge a ievres. un fond de temt. un fard a joues ou faro a pauoieres. ou un eye-liner. 

35. Composition seion Tune des revendications 19 a 33. se presentant sous la forme d'une composition de som. d'une 
composition dermatologique, d'une composition prarmaceutique. d'une composition solaire, d'une composition 
autobronzante. a appliquer sur la peau les semi-muqueuses et/ou les muqueuses. 

36. Composition de rouge a Ievres sans transfer! comprenant un systeme polymenque qui comprend une dispersion 
aqueuse de particules de polymere nlmogene, ledit systeme polymenque permettant I'obtention d'un film ayant 
un module de Young inferieur a environ 200 MPa. 
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Revenai cations ayant fait 

roojet ae recherches completes: 4-9,12-24,27-35 
Revendi cations ayant fait 

i'oojet de recherches incompletes: 1-3.10.11.25.26 .36 
Raison pour la limitation de la rechercne: 

Les revendications 1-3, 10,11, 25, 26, 36 concernent des parametres 
physiques. Une recherche sur des parametres ohysiques n'est Das possiole. 
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